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Continuous automatic process for printing multicoloured designs on a flocked 
film which is fusible or weldable by high-frequency radiation, film obtained 
by the said process,process for applying the said film to an object, and 
decorated object obtained by the said process 
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Abstract not available for EP0913271 
Abstract of corresponding document: FR2769541 
Method for printing multicolored designs on 
flocked heat-sealable or soldered by high 
frequency film comprises (a) applying film to 
paper; (b) applying adhesive layer to film; (c) 
flocking; (d) printing designs on paper; and (e) 
transferring designs by sublimation. Method for 
printing multicolored designs on flocked heat- 
sealable or soldered by high frequency film 
comprises (a) applying the film to protective 
peelable paper; (b) applying an adhesive layer to 
the film; (c) flocking fibers on adhesive layer; (d) 
preparing paper which has preprinted 
multicolored designs on it which can be 
vaporized and permanently fixed on fibers (F); 
designs matching exactly those required on 
flocked film; and (e) transferring designs by 
sublimation from preprinted paper onto structure 
(S) comprising paper and flocked film at 
predetermined temperature and pressure. 
Independent claims are also included for method 
for applying flocked film to fabric support; and 
support decorated by the method. 



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide 



http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=EP0913271&F=0 



3/15/2007 



(19) 



J 



Europaisches Patentamt 
European Patent Office 
Office europeen des brevets 



(12) 



(11) EP 0 913 271 A1 

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN 



(A 0\ 

(43) 


Date de publication: 


(51) Intel. 6 : B44C 1/17, D06Q 1/14, 




Uo.Uo.1999 bulletin 1 999/1 o 


B41M 5/035 


(21) 


Numero de depot: 98402542.9 




(22) 


Date de depot: 14.10.1998 




(84) 


Etats contractants designes: 


(72) Inventeur: Lion, Jean-Pierre 




AT BE CH CY DE DK ES Fl FR GB GR IE IT LI LU 


53000 Laval (FR) 




MC NL PT SE 






Etats d' extension designes: 


(74) Mandataire: Abello, Michel 




AL LT LV MK RO SI 


Cabinet Loyer 






78, avenue Raymond Poincare 


(30) 


Priorite: 15.10.1997 FR 9712921 


75116 Par is (FR) 


(71) 


Demandeur: Societe d'Enduction et de Flockage 






53000 Laval (FR) 





(54) Procede automatique d'impression en continu de motifs multicolores sur un film flocke 
thermocollant ou soudable par haute frequence, film obtenu par ce procede, procede 
d'application de ce film sur un support a decorer et support decore obtenu par ce procede 



(57) Le procede d'impression automatique en con- 
tinu de I'invention consiste a appliquer un film thermo- 
collant ou soudable par haute frequence 2 sur papier 
protecteur pelable 1 , appliquer une couche adhesive 2a 
sur ce film, flocker des fibres (F) de couleur blanche sur 



cette couche adhesive, preparer un papier pre-imprime 
de motifs multicolores constitues de colorants sublima- 
bles et transferer par sublimation les motifs multicolores 
du papier pre-imprime sur les flocks par contact sous 
une pression et une temperature determinees. 
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Description 

[0001] La presente invention concerne un procede 
automatique compression en continu de motifs multico- 
lores sur un film flocke thermocollant ou soudable par 
haute frequence, le film obtenu par ce procede, ainsi 
qu'un procede d'application de ce film sur un support a 
decorer, tel qu'un tissu, et le support decore obtenu par 
ce procede. 

[0002] L'impression par transfert -sublimation est deja 
connue en tant que telle et consiste, dans un premier 
temps, a imprimer sur un papier-support des motifs a 
partir d'encres constitutes de colorants sublimables qui 
sont aptes a se vaporiser a partir d'une certaine tempe- 
rature et a venir se fixer de fagon permanente sur des 
fibres synthetiques, le procede d'impression du papier- 
support pouvant etre quelconque, par exemple une im- 
pression offset, une impression helio, une flexographie 
ou une serigraphie a cadre plat ou rotatif. Puis, dans un 
deuxieme temps, les motifs en colorants sublimables 
prealablement imprimes sur le papier-support sont 
transferes par mise en contact, sous une pression et 
une temperature predetermines, du papier pre-impri- 
me avec le support textile a decorer. 
[0003] Ce procede d'impression par transfert-subli- 
mation est utilise de facon courante pour imprimer des 
textiles synthetiques ainsi que la surface de textiles floc- 
kes destines en particulier a I'ameublement et a I'auto- 
mobile. 

[0004] Toutefois, cette methode d'impression n'a en- 
core jamais ete utilisee pour imprimer des films flockes 
thermocollants ou soudables par haute frequence, car 
la sensibilite thermique de ces films rend difficile l'im- 
pression par transfert thermique qui doit s'effectuer a 
une temperature au moins egale a 1 80°C, temperature 
que ces films ne peuvent pas eux-memes supporter. 
[0005] En outre, les films thermocollants ou souda- 
bles par haute-f requence sont generalement flockes de 
fibres de rayonne a base de viscose, lesquelles fibres 
ne peuvent etre imprimees dans de bonnes conditions 
par le procede actuel de transfert-sublimation. 
[0006] Les films flockes thermocollants ou soudables 
par haute frequence sont utilises de fagon courante pour 
la decoration de vetements, d'articles textiles, d'acces- 
soires et generalement de tous supports susceptibles 
de supporter une application thermique ou une soudure 
par haute frequence. 

[0007] Ces films thermo-collants ou soudables par 
haute frequence sont generalement flockes de fibres de 
floe teintees avant flockage, ce qui conduit a des surfa- 
ces unies dans lesquelles sont decoupes les motifs ; par 
exemple deschiffres ; lettres, ou logos, que Ton souhaite 
appliquer sur le support a decorer. 
[0008] Pour imprimer des motifs multicolores sur un 
film flocke thermo-collant ou soudable par haute fre- 
quence, on procede habituellement a l'impression seri- 
graphique d'un film flocke de couleur blanche. Les fi- 
bres, ou flocks, qui sont utilisees sont generalement en 



rayonne a base de viscose. Le film flocke thermocollant 
ou soudable par haute frequence ainsi imprime avec 
des motifs multicolores est generalement predecoupe 
avant son application thermique, dans le cas d'un film 
s thermocollant, et decoupe lors de son application sur le 
support a decorer dans le cas de la soudure haute-fre- 
quence. 

[0009] Ce procede d'impression serigraphique pre- 
sente toutefois comme inconvenients, une faible resis- 

10 tance au lavage des coloris qui s'affadissent au cours 
des lavages successifs du support ainsi decore ; ainsi 
qu'une faible resistance a I'abrasion des fibres flockees 
en rayonne a base de viscose principalement a I'etat 
humide. En outre, l'impression serigraphique necessite 

15 de deposer des quantites d'encre importantes pour re- 
couvrir la couche de fibres flockees, ce qui conduit a 
utiliser des cadres serigraphiques ouverts, limitant ainsi 
les possibilites graphiques et rendant par exemple im- 
possible l'impression en quadrichromie de type photo- 

20 graphique. 

[0010] Pour obtenir un film flocke a motifs multicolo- 
res soudable par haute-frequence, on connait egale- 
ment un autre procede qui consiste a flocker sequen- 
tiellement des fibres de floe preteintees de couleurs dif- 

25 ferentes sur un film soudable par haute frequence a t ra- 
vers des ecrans distincts correspondant chacun a I'em- 
placement prevu pour chaque couleur differente dans 
le motif multicolore a imprimer sur le film. Toutefois, ce 
procede necessite I'utilisation d'autant de cadres seri- 

30 graphiques que de couleurs et de motifs differents a im- 
primer ce qui rend ce procede lent et delicat, done one- 
reux a mettre en oeuvre. 

[0011] L'invention a pour but d'eliminer les inconve- 
nients precites et de proposer un nouveau procede 

35 automatique d'impression en continu de motifs multico- 
lores sur un film flocke thermocollant ou soudable par 
haute frequence, permettant de reproduire les effets 
graphiques les plus fins, y compris des impressions en 
quadrichromie de type photographique, tout en presen- 

40 tant d'excellentes proprietes de tenue au lavage des 
motifs imprimes et de resistance a I'abrasion des fibres 
flockees. 

[0012] A cet effet, l'invention a pour objet un procede 
automatique d'impression en continu de motifs multico- 
45 lores sur un film flocke thermocollant ou soudable par 
haute frequence, caracterise par le fait qu'il consiste a : 

appliquer un film thermocollant ou soudable par 
haute frequence sur un papier protecteur pelable, 

50 

appliquer une couche adhesive sur ledit film, 

flocker des fibres ou flocks de couleur blanche sur 
la couche adhesive, 



preparer un papier pre-imprime de motifs multico- 
lores constitues de colorants sublimables aptes a 
se vaporiser et a se fixer de fagon permanente sur 
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les fibres precitees, ces motifs pre-imprimes etant 
exactement Pimage a I'envers des motifs que Ton 
souhaite obtenir sur le film flocke, 

transferer parsublimation les motifs multicolores du 
papier pre-imprime sur le stratifie constitue du pa- 
pier protecteur et du film flocke par contact sous une 
pression et une temperature determinees. La pre- 
sence de ce papier protecteur pelable permet d'im- 
primer en continu un film flocke thermo-collant ou 
soudable par haute frequence, sans alterer I'integri- 
te et la cohesion de ce film. 

[001 3] Dans un premier mode de realisation, la papier 
protecteur pelable est enduit ou recouvert par co-extru- 
sion d'un film de polymeres de synthese soudables par 
haute frequence, de preference des resines de poly- 
chlorure de vinyle, compactes ou moussees par addi- 
tion d'agents gonflants chimiques ou mecaniques. 
[001 4] Selon un deuxieme mode de realisation, le pa- 
pier protecteur pelable est enduit ou recouvert par co- 
extrusion d'un film de resines de synthese thermo-col- 
lantes, de preference des resines thermo-fusibles a ba- 
se de co-polyamides, de co-polyesters, d'esters acryli- 
ques, de latex de synthese, ou d'ethylene vinyl acetate 
(EVA). 

[0015] Avantageusement, les fibres utilisees pour le 
flockage sont des fibres synthetiques, de preference 
des fibres de polyamide ; telles que des fibres de Nylon 
6 ou 6-6 (marque deposee au nom de Dupont de Ne- 
mours), ou des fibres de polyester. Par exemple, les fi- 
bres utilisees sont des fibres de 0,5mm (0,9 DTEX) a 
2mm (6 DTEX). 

[001 6] Ces fibres peuvent egalement etre des fibres : 
soit naturelles, soit en rayonne a base de viscose, soit 
en coton, prealablement traitees pour retenir les colo- 
rants sublimes. 

[0017] Selon encore une autre caracteristique, I'etape 
de transfert s'effectue au moyen d'une calandre d'im- 
pression therm ique assurant une pression reguliere ge- 
neralement inferieure a 40kPa, entre le papier pre-im- 
prime et le stratifie, a une temperature comprise entre 
environ 180 et 230 ° C et pendant une duree approxi- 
mative de 5 a 30 s. 

[0018] Avantageusement, le papier pre-imprime est 
obtenu par depot sur ce papier de colorants sublimables 
au moyen d'une imprimante a jet d'encre pilotee par or- 
dinate ur. 

[0019] L'invention vise egalement un film flocke ther- 
mocollant ou soudable par haute frequence, directe- 
ment obtenu par le procede tel que decrit plus haut, ca- 
racterise par le fait qu'il comporte un papier protecteur 
pelable sur lequel est applique un film thermocollant ou 
soudable par haute-frequence, ledit film etant revetu 
d'une couche adhesive a laquelle adherent des fibres 
ou flocks imprimes de motifs multicolores. 
[0020] L'invention a egalement pour objet un procede 
d'application du film flocke precite sur un support a de- 



corer, tel qu'un tissu ou un autre support tel qu'un papier, 
un carton, un non-tisse ou un film plastique ; caracterise 
en ce qu'il consiste a reperer sur le film le(s) motif(s) 
imprime(s) preselectionne(s) a appliquer sur le support 

5 a decorer, a decouper le film le long du contour des mo- 
tifs ainsi reperes, et a peler le papier protecteur pelable 
avant d'appliquer par thermocollage ou soudure par 
haute frequence la portion preselectionnee du film ainsi 
decoupee et pelee sur le support a decorer. 

10 [0021] Dans une variante, le procede consiste avant 
I'etape de reperage, a appliquer un support provisoire 
legerement autoadhesif et resistant a haute temperatu- 
re sur les flocks du film flocke, puis a decouper le film a 
partir de sa surface non flockee de maniere a ne pas 

15 decouper le support autoadhesif, ensuite a decoller du 
support autoadhesif la partie decoupee du film flocke 
qui ne correspond pas au(x) motif(s) preselectionne(s), 
a appliquer indirectement les portions preselectionnees 
decoupees et pelees sur le support a decorer par I'in- 

20 termediaire du support autoadhesif et, enfin, a decoller 
le support provisoire des portions de film ainsi appli- 
quees apres thermocollage ou soudure par haute fre- 
quence de celles-ci sur le support a decorer. 
[0022] Avantageusement, dans le cas de la soudure 

25 par haute frequence, le procede consiste a peler le pa- 
pier protecteur pelable du film flocke, a reperer sur le 
film les motifs preselectionnes a appliquer et a effectuer 
simultanement avec la meme electrode les operations 
de decoupe et de soudure par haute-frequence de la 

30 portion ainsi reperee du film flocke sur le support a de- 
corer, avec eventuellement une couche de mousse qui 
peut etre interposee entre le film et le support a decorer. 
[0023] L'invention vise egalement le support decore 
tel qu'un tissu, directement obtenu par le procede tel 

35 que decrit plus haut, caracterise par le fait qu'il comporte 
un support sur lequel est thermocollee ou soudee la por- 
tion de film thermocollant ou soudable par haute fre- 
quence des motifs imprimes preselectionnes et decou- 
pes. 

40 [0024] L'invention sera mieux comprise et d'autres 
buts, details, avantages et caracteristiques de celle-ci 
apparaTtront plus clairement au cours de la description 
explicative detaillee qui va suivre d'un mode de realisa- 
tion particulier, actuellement prefere de l'invention, don- 

45 ne uniquement a titre illustratif et non limitatif, en refe- 
rence aux dessins schematiques annexes, dans 
lesquels : 

la figure 1 est une vue en plan et de dessus d'un 
50 flan stratifie constitue d'un papier protecteur pelable 
sur lequel est applique un film thermo-collant enduit 
sur sa face superieure d'un adhesif qui retient des 
flocks de couleur blanche ; 

55 - la figure 2 est une vue en plan et de dessus d'une 
feuille de papier pre-imprime avec des motifs mul- 
ticolores a I'envers; 
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la figure 3 represente I'image a I'envers de la figure 
2, et correspond au flan stratifie de la figure 1 apres 
impression par transfert-sublimation des motifs 
multicolores du papier pre-imprime de la figure 2 ; 

la figure 4 represente des motifs multicolores pre- 
selectionnes decoupes dans le stratifie de la figure 

3; 

la figure 5 represente les motifs de la figure 4, apres 
pelage du papier protecteur pelable ; 

la figure 6 est une vue en pland'un morceau detissu 
sur lequel sont thermocollees les portions de film 
decoupees et pelees de la figure 5; et 

la figure 7 est une vue en coupe du stratifie de la 
figure 3, sur lequel est applique un papier provisoire 
autocollant. 

[0025] Suivant I'exemple particulier de realisation re- 
presente sur les dessins, le procede d'impression selon 
I'invention consiste tout d'abord a appliquer une couche 
de base en matiere plastique 2 formant un film thermo- 
collant ou soudable par haute frequence sur une face 
d'une feuille de papier protecteur pelable 1 (voir figure 
7). 

[0026] Ce film 2 est recouvert sur sa face opposee 
d'une couche adhesive 2a sur laquelle sont flockees des 
fibres ou flocks F de couleur blanche. On a indique en 
S sur la figure 1 . le stratifie constitue du papier pelable 
1, du film 2, de la couche adhesive 2a et des flocks F, 
vu du cote des fibres F. 

[0027] La figure 2 montre une feuille de papier 3 pre- 
imprimee de motifs multicolores M' en colorants subli- 
mables imprimes sur un support papier, par exemple au 
moyen d'une imprimante a jet d'encre pilotee par ordi- 
nateur (non representes). Le papier pre-imprime 3 est 
destine a etre monte par exemple sur une calandre d'im- 
pression thermique (non representee) qui vient en con- 
tact avec les flocks F du stratifie S constitue du papier 
protecteur pelable 1 et du film flocke 2. 
[0028] On fait alors avancer le stratifie S simultane- 
ment a la rotation de la calandre sous une pression re- 
guliere generalement inferieure a 40kPa et a une tem- 
perature comprise entre 1 80 et 230° C, pendant une du- 
ree d'environ 5 a 30 secondes. On obtient ainsi un trans- 
fert des motifs multicolores M' du papier imprime 3 sur 
les flocks F par vaporisation des colorants sublimables 
qui viennent se fixer de facon permanente sur les fibres 
du film flocke. Sur la figure 3, on a indique en S\ le stra- 
tifie obtenu apres impression par transfert-sublimation. 
Ce procede d'impression presente I'avantage d'impri- 
mer en continu le film flocke qui est alimente par exem- 
ple a partir d'un rouleau de stratifie S qui est deroule en 
synchronisation avec la rotation de la calandre. 
[0029] Comme on pourra le constater, le film flocke 
imprime S', represente sur la figure 3 ; presente des mo- 



tifs imprimes M qui sont exactement I'image a I'envers 
des motifs pre-imprimes M' sur le papier 3 de la figure 

2. Par consequent, les motifs doivent etre pre-imprimes 
sur le papier 3 a I'envers, pour obtenir sur le tissu a de- 

5 corer un motif a I'endroit. 

[0030] Dans une premiere variante de realisation, on 
procede alors a la decoupe directe et en continu de cer- 
tains motifs preselectionnes 4 sur le stratifie imprime S' 
de la figure 3. La decoupe peut etre soit une decoupe 
mecanique a I'emporte-piece, soit une decoupe au la- 
ser, soit une decoupe au jet d'eau ou a la table de de- 
coupe pilotee par ordinateur. Pour automatiser cette 
operation de decoupe, on effectue prealablement un re- 
perage precis des motifs a decouper 4, comme indique 
par des traits interrompus sur le stratifie S' de la figure 

3, par exemple au moyen d'un systeme de reperage op- 
tique. 

[0031] Comme visible sur la figure 5, on vient ensuite 
peler le papier protecteur 1 pour obtenir une portion de 
film flocke imprime seule 4 correspondant a un ou plu- 
sieurs motifs decoratifs decoupes M. Bien entendu, le 
papier protecteur 1 pourrait aussi bien etre pele avant 
le reperage et/ou la decoupe. 

[0032] On vient ensuite appliquer cette portion de film 
flockee imprimee 4 par sa face non flockee contre un 
support 5, par exemple un vetement, un article textile, 
ou analogue. Cette application se fait par chauffage 
pour coller le film thermo-collant sur le tissu a decorer, 
par exemple a I'aide d'une presse electrique, d'un fer a 
repasser ou analogue. 

[0033] Dans une autre variante de realisation, on 
vient appliquer par simple pression sur les flocks impri- 
mes du stratifie S' un support provisoire 6 legerement 
auto-adhesif et resistant a haute temperature, par 
exemple un film polyester enduit de resines silicones ou 
acryliques. Le papier protecteur 1 peut alors etre retire, 
et on vient decouper le film flocke a partir de sa face non 
flockee, sans toutefois decouper le support autoadhesif 
6 qui se trouve sur le dessus des flocks F de la face 
flockee du film. La longueur des fibres facilite la decoupe 
limitee uniquement au film flocke. 
[0034] Bien entendu, dans cette variante on peut ega- 
lement proceder a la decoupe du film apres reperage 
optique des motifs, par transparence a travers le film de 
base 2 du film flocke. 

[0035] On vient ensuite decoller du support auto-ad- 
hesif 6 la partie decoupee du film flocke qui ne corres- 
pond pas au(x) motif(s) selectionne(s). Ce support pro- 
visoire autoadhesif presente I'avantage de conserver 
exactement les positions relatives des differents motifs 
selectionnes 4, sans avoir a repositionner les motifs lors 
de leur application sur le tissu a decorer. En effet, les 
motifs selectionnes ainsi decoupes 4 sont appliques sur 
le tissu a decorer 5 tout en etant portes par le support 
provisoire autoadhesif 6. Lors de I'application de la cha- 
leur sur ce support provisoire, cette chaleur est trans- 
mise indirectement au film flocke, et on obtient un ther- 
mocollage du film sur le tissu sans deformation du sup- 
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port autoadhesif qui est prevu pour resister a la tempe- 
rature de thermocollage du film. 
[0036] Apres thermocollage sur le tissu a decorer, on 
vient alors simplement decoller le support provisoire 6. 
[0037] Dans le cas d'un film flocke soudable par haute 
frequence, on peut effectuer simultanement les opera- 
tions de decoupe et d'application des motifs sur le tissu 
a decorer. On utilise a cet effet une electrode soudante 
a la fois coupante et emettrice d'ondes haute frequence 
(non representee) pour simultanement decouper les 
motifs selectionnes sur le film flocke et souder la bordu- 
re de ces motifs selectionnes sur le tissu a decorer. On 
peut egalement dans ce cas intercaler une couche de 
mousse en PVC entre la face non flockee du film flocke 
et le tissu a decorer. Bien entendu, le papier protecteur 
pelable aura ete prealablement retire. 
[0038] On obtiendra en final, un tissu decore par un 
film flocke presentant des motifs multicolores et dont les 
flocks presentent un toucher doux et une souplesse ex- 
cellente. A cet effet, on utilise des fibres presentant un 
diametre fin et une longueur relativement importante. 
[0039] Bien que I'invention ait ete decrite en liaison 
avec plusieurs modes de realisations particuliers, il est 
bien evident qu'elle n'y est nullement limitee et qu'elle 
comprend tous les equivalents techniques des moyens 
decrits ainsi que leurs combinaisons, si celles-ci entrent 
dans le cadre de I'invention. 



Revendications 

1. Procede automatique d'impression en continu de 
motifs multicolores sur un film flocke thermocollant 
ou soudable par haute frequence, caracterise par 
le fait qu'il consiste a : 

appliquer un film thermocollant ou soudable par 
haute frequence (2) sur un papier protecteur 
pelable (1), 

appliquer une couche adhesive (2a) sur ledit 
film (2), 

flocker des fibres ou flocks de couleur blanche 
(F 1 ) sur la couche adhesive (2a), 

preparer un papier (3) pre-imprime de motifs 
multicolores (M 1 ) constitues de colorants subli- 
mables aptes a se vaporiser et a se fixer de fa- 
con permanente sur les fibres precitees (F), ces 
motifs pre-imprimes (IvV) etant exactement 
I'image a I'envers des motifs (M) que Ton sou- 
haite obtenir sur le film flocke, 

transferer par sublimation les motifs multicolo- 
res (M 1 ) du papier pre-imprime (3) sur le stratifie 
(S) constitue du papier protecteur (1 ) et du film 
flocke (2) par contact sous une pression et une 



temperature determinees. 

2. Procede selon la revendication 1 , caracterise par le 
fait que le papier protecteur pelable (1) est enduit 

s ou recouvert par co-extrusion d'un film (2) de poly- 
mere de synthese soudable par haute frequence, 
de preference des resines de polychlorure de viny- 
le, compactes ou moussees par addition d'agents 
gonflants chimiques ou mecaniques. 

10 

3. Procede selon la revendication 1 , caracterise par le 
fait que le papier protecteur pelable (1) est enduit 
ou recouvert par co-extrusion d'un film (2) de resi- 
nes de synthese thermocollantes, de preference 

15 des resines thermofusibles a base de copolyami- 
des, de copolyesters, d'esters acryliques, de latex 
de synthese, ou d'ethylene vinyl acetate. 

4. Procede selon I'une des revendications preceden- 
ce tes, caracterise par le fait que les fibres (F) sont des 

fibres synthetiques, de preference des fibres de po- 
lyamide, telles que des fibres de Nylon 6 ou 6-6, ou 
des fibres de polyester. 

25 5. Procede selon I'une des revendications 1 a 3, ca- 
racterise par le fait que les fibres (F) sont des fibres 
soit naturelles, soit en rayonne a base de viscose, 
soit en coton, prealablement traitees pour retenir 
les colorants sublimes. 

30 

6. Procede selon la revendication 4 ou 5, caracterise 
par le fait que les fibres (F) utilisees sont des fibres 
de 0,5mm (0,9 DTEX) a 2mm (6 DTEX). 

35 7. Procede selon I'une des revendications preceden- 
tes, caracterise par le fait que I'etape de transfert 
s'effectue au moyen d'une calandre d'impression 
thermique assurant une pression reguliere, gene- 
ralement inferieure a 40kPa, entre le papier pre-im- 

40 prime (3) et le stratifie (S), et une temperature com- 
prise entre environ 180 a 230 ° C et pendant une 
duree approximative de 5 a 30 secondes. 

8. Procede selon I'une des revendications preceden- 
45 tes, caracterise par le fait que le papier pre-imprime 
(3) est obtenu par depot sur ce papier de colorants 
sublimables au moyen d'une imprimante a jet d'en- 
cre pilotee par ordinateur. 

50 9. Film flocke (S 1 ) thermocollant ou soudable par hau- 
te frequence, directement obtenu par le procede se- 
lon I'une des revendications precedentes, caracte- 
rise par le fait qu'il comporte un papier protecteur 
pelable (1) sur lequel est applique un film thermo- 

55 collant ou soudable par haute-frequence (2), ledit 
film etant revetu d'une couche adhesive (2a) a la- 
quelle adherent des fibres ou flocks (F) imprimes 
de motifs multicolores (M). 
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10. Procede d'application sur un support a decorer (5), 
tel qu'un tissu ou tout autre support tel qu'un papier, 
un carton, un non-tisse ou un film plastique, du film 
flocke (S 1 ) selon la revendication 9, caracterise par 
le fait qu'il consiste a: 

reperer sur le film (S 1 ) le ou les motifs imprimes 
preselectionnes (4) a appliquer sur le support 
a decorer (5), 

decouper le film le long du contour des motifs 
ainsi reperes (4), et 

peler le papier protecteur pelable (1) avant 
d'appliquer par thermocollage ou soudure par 
haute frequence la portion preselectionnee de 
film (4) ainsi decoupee et pelee sur le support 
a decorer (5). 

11. Procede selon la revendication 10, caracterise par 
le fait qu'il consiste : 

avant I'etape de reperage precitee, a appliquer 
un support provisoire (6) legerement autoadhe- 
sif et resistant a haute temperature sur les 
flocks (F) du film flocke (S 1 ), 

puis, a decouper le film a partir de sa surface 
non flockee de maniere a ne pas decouper le 
support provisoire (6), 

a decoller, ensuite, du support provisoire (6) la 
partie decoupee du film qui ne correspond pas 
au(x) motif(s) preselectionne(s) (4) ; 

a appliquer, indirectement, lesdites portions 
preselectionnees decoupees et pelees (4) sur 
le support a decorer (5) par I'intermediaire du 
support provisoire (6), et 

enfin, a decoller le support provisoire (6) des 
portions de film (4) ainsi appliquees apres ther- 
mocollage ou soudure par haute frequence de 
celles-ci sur le support a decorer (5). 

12. Procede d'application sur un support a decorer (5), 
tel qu'un tissu ou tout autre support tel qu'un papier, 
un carton, un non-tisse ou un film plastique, d'un 
film flocke (S 1 ) imprime de motifs multicolores et 
soudable par haute frequence selon la revendica- 
tion 9, caracterise en ce qu'il consiste a : 

peler le papier protecteur (1 ) du film flocke, 



de les operations de decoupe et de soudure par 
haute frequence de la partie ainsi reperee (4) 
du film flocke sur le support a decorer (5). 

s 13. Procede de la revendication 12, caracterise par le 
fait qu'il consiste a intercaler entre la face non floc- 
kee du film flocke et le support a decorer (5) : une 
couche de mousse. 

14. Support decore tel qu'un tissu (5) ou tout autre sup- 
port tel qu'un papier, un carton, un non-tisse ou un 
film plastique, directement obtenu par le procede 
selon I'une des revendications 10 a 13, caracterise 
par le fait qu'il comporte un support sur lequel est 
thermocollee ou soudee la portion de film thermo- 
collant ou soudable par haute frequence (2) des 
motifs imprimes preselectionnes et decoupes (4). 
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reperer sur le film flocke les motifs preselec- 55 
tionnes (4) a appliquer, et 

effectuer simultanement avec la meme electro- 
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